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خلةعد ير ءارجال : وتستعمل كلمة طين أو ( /141©) في 
0 ويمكن تعريف الطين بأنه مادة قابلة 
ولدئة القام ٠‏ قابلة سكل 


مدا الل ل له 
مكوناته إلا بواسطة الجهر الإ 727 (#ممممناد ‏ «ممتماع) وذلك بتكبير 


وتتميز بللورات معادن الصلصال (/1.4©) بالشكل الصفيحي أو الأنبوي أو الشريطي 
أو الخيطي . وهذه الأشكال أ. . وتختلف معادن 
الصلصال عن بعضها البعضر ى اعحلاقً كيرا من الناحية البللورية » ولكنها لا تختلف كثيرًا من 
ناحية تركيبها الكيميائي . ويمكن تقس المواد الطينية حسب تكوينا المعدني إلى : 


: الكاولين أو طين الصين : ويتميز بالبياض » ومعادلته الكيميائية هي‎ -١ 
,(1آ0) ليم ينكايلة‎ 


ويضم معادن الكاولينايت ومعادن افالويسايت والانديلايت والناكرايت 
.انعد قمه عاتالع همه بعان زط بعاتدرماله1؟ بعالمتاممكا 
٠‏ طين الكرة : ذو لون أبيض ٠‏ عالي اللزوجة واللدونة ويحتوي على كمية من المواد 
الغروية : ويتميز بناسكه ٠‏ ويتكون أساسًا من الكاولين ومعدن السيريسايت . 
- الطين الناري : ويتكون أساسًا من معدن الكاولينايت : ويخْلو من المواد الصهّارة 
( ععدداظ ) : وهو مقاوم للحرارة . 


الطين العادي والطين الصفحي : ويتكون من مواد طينية أو شبيبة يثميز 
5 افية تسمح له بالتشكيا 0 
من معادن طينية ولا يكون لزج في الحالة الطببعية . وقد اكتسب هذا الطين خاصية التصفح 
نتيجة للضغط المتجه من الرواسب التي تعلوه وترتيب المعادن الصفائحية عموديًا على الضغط . 


ويحتوي الطين العادي والطين الصفحي على مجموعات من المعادن الطينية أهمها الالايت 
اثلا والكلورايت 106*ا©6 والمونتمور يللونايت عانمم لل مسمملاح 
بالإضافة إلى الكاولين . ويتميز الطين العادي والطين الصفحي بوجود المواد والأتربة القلية 
والمعادن الحديدية التي تكسب الطين اللون الأحمر بعد الحرق . ويحتوي الطين العادي والطين 


ماده 


الصفحي عليه كمية أقل من مادة الألومينا ,0يل4ه مما يحتوي عليه طين الكرة والطين 
الثاري والكاولين . 

ه- الأتربة القاصرة : وهي مواد ترا الطين العادي إلا أنها لا تتصف باللدونة » 
وتتميز بقدرتها على قصر الألوان : كي تتميز بأشكال إبرية . وتشتمل على معدن الأتابولفايت 
عالعاسمية ‏ أو معدن البالفور سكايت #اللكمهرله وهي معادن تتكون من 
سيليكات الألمنيوم والمغنسيوم المائية بالإضافة إلى معادن المونتمور يللونايت . وغالبًا ما تحنوي 
هذه الأتربة على الأوبال أو السيليكا الغروية . 


6 البنتونايت 2 800516 : ويتكون أساسًا من معادن المونتموريللونايت 
والبرولايت . ويمكن أن يحتوي على معدن السمكاتايت أو الطين الأخضر. ويتميز البنتونايت 
الصودي على امتصاص الماء والانتفاخ إلى أضعاف حجمه الأصلي . 
نحة تاريية: 


عرفت الحضارات الشرقية خصائص الرواسب الطينية أو الواد الصلصالية من حيث 
استعالها ٠‏ وقد اتخذذت مها مواد لصنع الأواني ال 
استعالات المواد الطينية امحروقة وغير امحروقة في حضارات وادي النيل وما بين النهرين . ولعل 
الحضارات الصينية القديمة كانت من أول الحضارات في يحال استخدام أنواع من الصلصال 
الأبيض النني ثم انتقل استعمال هذا التوع من الصلصال إلى خخارج الصين حاملا معه اسم مرق 
صيني شهير هر كاولنغ #مناممكظ أي الجبال الشاهقة 9 . 


والمصاييح والآجر. واتسع مال 


ولا يزال الطين مادة بناء أساسية في كثير من الأقالم الجافة من العالم وكان الطين هو المادة 
الرئيسة في اليناء في كثير من المدن والقرى بالمملكة العربية السعودية » إذكان يستعمل بديلا عن 
الأسعنت بعد خلطه بالجير أو التبن لإكسابه بعض القاسك لمقاومة عوامل التجوية الفيزيائية . 
ولا تزال كثير من البيوت المبنية من الطين (أو اللبن) تقاوم مرور الزمن وعوامل التجوية في بيوت 


الدلت عم 


الطين الموجودة بالرياض والدرعية وغيرها من مدن وقرى المملكة العربية السعودية . 


وتتميز هذه البيوت المبنية من الطين يلها المماري وباتخفاض درجة حرارتها خلال فصل 
الصيف ويبعض المزايا البيئية التي تحتاج إلى دراسة تفصيلية (انظر الصور رقم ١‏ ؛ ؟ : ”0 . 


ه رواسب الطين الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية: 


بدأت دراسة رواسب الطين وبخاصة رواسب الصلصال ما بين عامي 141 و1417 ها 
وذلك بواسطة مركز الأبحاث والتنمية بالريااض ووزارة البترول والثروة المعدنية . 


إن الغرض من هذا المقال هو استعراض بعض العلومات المتعلقة بالتركيب المعدني لرواسب 
الطين اخامة بالمملكة العربية السعودية وتوزيعها الجغرافي . 

ويركز هذا المقال على النواحي المعدئية والجبولوجية لرواسب الطين الهامة ويخاصة الرواسب 
الصلصالية : بالرغم من أن هناك بعض المناطق التى تحتوي على الصلصال أول الرواسب 
الطينية والثي لم أنناوها بالدراسة نظرًا لعدم أهميتها من الناحية الاقتصادية والجيولوجية أو لعدم 
وجود أبحاث كافية لمعرفة مكوناتها المعدنية وطبيعتها الجيولوجية . 


وتوجد رواسب الطين الاقتصادية في عدة مواقع بالمملكة العربية السعودية » وقد قام مركز 
الأبحاث والتنمية بالرياض بدراسة اقتصادية على رواسب الطين : وبخاصة رواسب الصلصال 
من أجل صناعة الخرف بالمملكة : ونتيجة لذلك فقد شجعت وزارة البترول والثزوة المعدنية 
باحثيها لدراسة رواسب الطين المعروفة بالمملكة : كرا أن بعض الباحثين يجامعة املك سعود قد 
قاموا ببعض الأبحماث العلمية لدراسة النواحي الفيزيائية والجبولوجية لهذه الرواسب الهامة . 


وتوجد رواسب الطين ذات القيمة الاقتصادية في الوقت الحاضر في المواقع التالية : (انظر 


الخريطة رقم )١‏ : 


4 لملة 


د ليل الخارطة اللبدام وه 
عم راضى لم 2 


سرات © السراء و 
. عربطة_جغرافية لرواسب الطين الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية . . 
-١‏ رواسب الصلصال بخشم راضي بمنطقة الرياض ٠‏ 
-١‏ رواسب اللابزايت في جبال السروات بمنطقة عسير. 
رواسب الطين بمنكون الليدام بالمنطقة الشرقية . 
4 - رواسب الطين بمنطقة ينيع البحر. 
ه- رواسب الطين والصلصال بمتكون مرات ٠‏ منطقة الرياض ٠‏ 


الدلفهم1 


رواسب الصلصال بخشم راضي : 


يبعد موقع خشم راضي حوالي 40 كيلو مترًا شرق مدينة الخرج ويتميز موقع خشم راضي 
بوجود متكوني الوسيع والعرمة بشكل ظاهر وجيد . توجد ثلاثة آفاق من رواسب الصلصال في 
متكون الوسيع ؛ ويمكن الرجوع إلى باورز ويجموعته (6) لمعرفة جيولوجية موقع خشم راضي . 
وقد قام الباحث فيوجي من البعثة اليابانية بدراسة جيولوجية مفصلة لرواسب الصلصال بخشم 


راضي . 

ونتيجة هذه الدراسة قسم فيوجي * رواسب الصلصال بشم راضي إلى خمس طبقات 
كالتالي : 
-١‏ الصلصال الأييض . 


؟- الصلصال الأبيض والذي يحتوي على رمل دقيق الحبيبات . 
الصلصال الرقائتي الرمادي . 
4- حجر رملي دقيق غريني أبيض رمادي . 
صلصال أبيض رمادي مع حجر رمل غريني دقيق الحبيبات . 
قام الباحث الياباني فيوجي بتحليل عينات الصلصال بواسطة حيود الأشعة السينية 
4107 لالخه ١‏ وقد استخدم أنبوية إشعاع تحاسية مع فلتر من النيكل . 
عُرضت عينات الصلصال المواجهة نسيًا للأشعة السينيةمن ؟' إلى *4٠‏ ©2 عند 
معدل يبلغ (2©7) في الدقيقة . وقد أثبنت نتائج التحليل الاشعاعي بواسطة حيود الأشعة 
أن الصلصال الأييض هو عبارة عن صلصال أوكاولين نني . وتدل الدراسة الإشعاعية 
إنعكاس المستويات البللورية ه ك ل ( للط ) ما بين درجات '٠[‏ إلى ؟7” ©2 ] 
هي انعكاسات منفصلة بشكل واضح جد : مما يدل على أن هذا المعدن هو معدن الكاولينايت 
عاتمتامف المنتظم من الناحية اليللورية . أما طبقات الصلصال الأخرى فهي 


الدلة 


تتكون من معدن الكاولينايت والكوارتر مع كمية قليلة من المعادن الأخرى مثل السيدرايت 
والفلسبار. وحيث أن انعكاسات المستويات البللورية هك ل ( لنلظ ) ما بين درجات 
إلى 0107 ] غير موجودة : فإن هذا يدل على معدن الكاولينايت في طبقات 
الصلصال الأخرى من النوع الغير منتظم بللوريًا . 


وقد قام الباحث الميثي ومجموعته 27 وهم من جامعة الملك سعود بفحص عينات الصلصال 
من موقع خشم راضي وذلك لدراستها من الناحية أثبتت دراستهم التي اعتمدوا 
فيها على حيود الأشعة السينية بأن العينات الصلصالية تتأثر بالحرارة تأيرًا واضحًا . فعند فحص 
العينات التي سخنت لدرجة ٠٠١‏ مثوية قبل تعريضها للأشعة السنية » وجد أن هذه العينات 
تبدي خطوطً ميزة معدن لا كوارتز » وعند درجة ٠٠٠١‏ مثوية تعطي خطوطً لا- 
وه كريستوبالايت : وخطوطًا أوضح من مادة المملايت وعند درجة "040٠‏ 
خطوط الملايت و2 - كريستوبلايت قد أزيحت . 
أيضًا من جامعة الملك سعود فقد خلل عينات الطين والطين 
لوسيع بيع والني تشمل موقع رقع خشم راضي (انظر الشكل 
رقم 1) . وقد دلت الدراسة التي استخدم فيها حيود الأشعة السينية أن معدن الكاولينايت هو 
المعدن الرئيسي في رواسب الصلصال بمتكوني البياض والوسيع مع كمية قليلة من معادن 
الإلايت والمونعوريللونايت . 


-٠‏ رواسب اللاتيرايت بمنطقة عسير: 


نقع ب الاترقت ذات ت الألوان الغختلفة ٠‏ والني نتراوح ألوائها مابيئ الأحمر والأصفر 
السرات بمنطقة عسير في جنوب غرب المملكة العربية 
عر عط عرفل وه4' :18" و٠7‏ شالاً وخطي طول 47 "و٠‏ شرقاء 

وتغطي رواسب اللايترايت مساحة تقدر بحوالي ٠١٠١‏ كم' . وتوجد معادن الصلصال كمكون 
رئيسي لرواسب اللايترايت في جبال السرات بمنطقة عسير. وقد درست رواسب اللايترايت 


الدلةبرمد 


منظر لبعفض الماكن الطينية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية 
صيرة رقم )1١(‏ السعودية . انظر أيضا برج المراقبة المنداعي أو الحصن الذي كان يستخدم 
التخزين الحبوب وغيرها ولأغراض الحرب . لاحظ التناسق المماري هذه 
المساكن : ووجود الرقف الذي يحمي هذه البيوت من شدة الأمطار في ذلك 
الجزه من المملكة العربية السعودية . 


بواسطة التحليل الحراري التفاضل كلدزلممم لمصمعط1 لامع نط 
بالإضافة إلى التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية . وقد قام ببذه 
الدراسة الباحث أوفر ستريت ومجموعته» من البعثة الجيولوجية الأمريكية 


إن نتائج التحاليل المختلفة عن رواسب اللايترايت ندل على أن مجموعة الكاوليئايت هي 
المكون الرئيسي لرواسب اللايترايت » كبا أن معدن الكوارتز يوجد بكيات كبيرة في بعض 
العينات . أما معدن المونتمور يللونايت فهو ذو تبللور غير واضح وغير مننظم . ويوجد معدن 


علالدلة 


الإلابت بكية قليلة في قليل من العينات التي لم تعرض للتعرية الشديدة . 


#- رواسب الطين بمنكون الليدام . المنطقة الشرقية : 

تقع رواسب الطين بمتكون الليدام » جنوب غرب مدينة الدمام بالمنطقة الث 
حوالي /٠١‏ كيلوميرًا عنبا . وقد خص باورز ومجموعته 2 جيولوجية 
بمتكون الليدام أن هناك طبقتين من الطين يبلغ سمكها حوالي ثمائية أمتار » وتنفصل الطبقتان 
عن بعضها بطبقة من الحجر الرملي يبلغ ممكها من ١‏ 8 أمتار وذلك لتغير السمك من مكان 
ليزن 

وقد أثبنت التحاليل بواسطة حيود الأشعة السينية تشابه كبيرًا في المعادن في تطبقتي الطين 
المنفصلتين . وتتكون الرواسب الطينية هنا من معدن الإلايت كمعدن رئيسي بالإضافة إلى 
معدن الكاوليئايت الإضاني ومعدني الإلايت ‏ سمكتايت : كيا تحتوي هذه الرواسب الطينية 
على كمية أقل من معدن الكوارتز والدولومايت 20 


4- رواسب الطين بمنطقة ينبع البحر : 

نقع رواسب الطين شال مديئة ينبع البحر ‏ وتبعد حوالي سبعة كيلو مترات علها . وتوجد 
هذه لت على شرفة حصباوية ولتي ترقع حوالي ستة أمتار فوق السهل الرملي انحيط بها . 
وتُغطى رواسب الطين بطبقة من الرسوبيات في الوادي . 

ونظهر تحاليل حيود الأشعة السينية أن رواسب الطين تتكون من معدني المونتمور بالونايت 
والكاولينايت فة إلى من معادن الالايت والكورايت والكوارتز 2 . وتدل 
التحاليل الحرارية التفاضلية على أن معظم الرواسب الطينية في منطقة ينبع البحر تتكون من 
معدن المونتمور يللونايت والذي يتميز بإعطاء كمية كبيرة من الماء ما بين درجتي حرارة 4٠‏ 
و١٠‏ مثوية ‏ كا يتميز بفقدان ماء التلور خلال التفاعل الاندوثيرمي عند حوالي درجة و 


ألدله 144 


مثوية . كا تبين التحاليل الحرارية التفاضلية 87/8 وجود معدن الإلالايت مع بعض أكاسيد 
الحديد . ولا توجد أي آثار مميزة لمعدن الكاولينايت . 


- رواسب الطين بمرات . منطقة الرياض : 

يتميز متكون مرات الأوسط (العصر الجوراسي السفلي) بأنه يتكون من الأحجار الرملية 
والطينية ذات اللون الأحمر الداكن . ويوجد أقصى مك للأحجار الطينية عند قربة مرات 
وما حوها ؛ حيث يكون السمك هناك حوالي 07 مترًا (انظر الصورة رقم 4) . ونبعد قرية 
هرات حوالي مائتي كيلو منرا مغرب مدينة الرياض . أما جيولوجية المنطفة فيمكن معرقتبا 
بالرجوع إلى باورز ومجموعته 2"١”‏ . والأشعة 7" (انظر خريطة رقم #) . وفي مدينة مرات يمكن 
ملاحظة طبقات الطين الصلصالية التي يمكن يمكن استغلاها لصناعة متتجات الصلصال للبناء 
واستخراج الألومينا : كا يتضح هذا من تقربر لورينت والحبشي + ويمكن أن يصل الاحتباطي 
هذه الرواسب حوالي ٠٠٠١‏ مليون طن 99 . 

ويعتقد عابد'”'© بأن الطبقات الحمراء التي تتميز بها الرواسب الطينية الصلصالية في 
متكون مرات قد نتجت عن عملية لترنة ‏ «متاهطع)ه1 2 كاملة أو جزئية في منطفة 
استوائية رطبة . وعلى هذا فإنه أمكن بعملية الترتة الأجسام الجرانيتية بالدرع العربية إلى الغرب 
من قوية هرات أن تنتج تربة اللايتزايت التي تكونت حول وني داخل البحر التوارسي 
ع5 مدكمهه1 بالعصر الجوراسي . 

ويقوم كانب هذا المقال بدراسة رواسب الطين الصلصالية بمتكون مرات من النواحي 
المعدنية وال المعرفة المميزات المعدنية والجيوكيميائية لهذه الرواسب . وقد دلت || 
الأولية لتحاليل حبود الأشعةاا الجدول رقم ١‏ والتحاليل الحرارية التفاذ 
رواسب الصلصال في متكون مرات تتكون من معدن الكاولينايت كمعدن رئيسي مع كمية 
قليلة من معدني الإلايت/ مونتمور يللونايت كطبقات متداخلة ٠‏ بالإضافة إلى معدني الكوارتر 
واغانايت 99 , 


لدلة 


صررة رقم (؟) متزل طيني قدبم في حي الفوطة بالريافس . لاحظ تناسق البنيان المماري . 
ولاحظ أبضًا وجود شق رأسي في البنى الطيني نتبجة لنقادم العهد وللتجوية 
الفيزيائية . 


© الاستنتاجات : 
يتضح من هذا المقال أن أهم الرواسب الطينية الاقتصادية توجد في خمسة مواقع في 
الوقت الحاضرء وربما يُكتشف في المستقبل المنظور المزيد من هذه الرواسب الاقتصادية في 
مواقع أخرى من المملكة العربية السعودية . 
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دليل الخارطة 
متكون المرمة (ح الاعلى 


تكون الوسيح .8# ردء 1 
متكون البيا ص 1-97 
تكون المماى كه الا سفل) ل 


53 
خريطة رقم )١(‏ 
خريطة جغرافية وجيولوججية لرواسب الطين الصلصالية بخشم رااضي مع 
امتكونات الجيولوجية اغخلفة (معدلة عن مشرف : 1414 م) . 
مله 


خربطة جغرافية وجيولوجية لحكوني مرات وضرمة . وتوجد معظم 
رواسب الطين الاقتصادية في متكون هرات (معدلة عن الاسعدء 141#م). 
الدلفسة؟ 


والواقع أن إنشاء صناعة الخزف واستخراج مادة الالومينا وتطور البحث العلمي في 
الجامعات والمعاهد سوف يدعم الأبحاث التطبيقية لرواسب الطين الصلصالية بالمملكة العربية 
السعودية . وتقوم البعثة الفرنسية للدراسات الجيولوجية والمعدنية بدراسة الرواسب الطينية 
الصلصالية من الناحية الصناعية في مناطق مختلفة من المملكة . 

إن الرواسب الطينية الصلصالية بالمملكة لازالت تننظر كثيرًا من الدراسات الختلفة 
لاكتشاف كمياتها وأحجامها بالتحديد وامتداداتها الجيولوجية وحجم الاحتياطي مثها والقيمة 
الاقتصادية لها . وهناك بعض المواقع في مناطق عممتلفة من الدرع العربية 
الدراسات لاستغلاها . 


«صررة رقم #, 
» آثار منازل طينية بمديثة الدرعية الأثرية ‏ » 


4 الملة 


أما الأبحاث الختلفة عن الرواسب الطينية ويخاصة التربة [1ه8 من أجل الأغراض 
الزراعية والهندسية ء فإن هناك أبحانًا فة من المملكة مثل منطقة القصيم والمنطقة 
الشرقية والمنطقة الجنوبية . ويقوم بهذه الأبحاث سعوديون متخصصون من الجامعات والمعاهد 
امختلفة . 


إن مستقبل صناعة الخزف واستخراج مادة الألومينا لإنتاج الالومنيوم سيكون مستقبلاً 
مزدهرًا في المملكة العربية السعودية من حيث الاكغاء الذاتي ‏ وسوف تنتج المملكة ما يكفيها 
من هذا الخام لاستخدامه في صناعة الخزف وغبره من الصناعات التي تعتمد على هذه 
الرواسب اهام . 


«صررة رقم ٠4‏ 
* الصررة تمثل جزة! من جبل الكليت في مواجهة مدبنة هرات ٠‏ ويتمثل في 
هذا الجبل الجزء الأوسط من متكون مرات . ويمكن ملاحظة رواسب الطين 
الصلصائية ذات اللون الأحمر البني . 


الدلة مقر 


القيمة رقم 


د مداه ا ا د 


للدة 


حيود الأشعة السينية لعينة مواجهة 
من الطين الصلصالي بمكون هرات (مدينة مرات) 


المسافات بين السطوح الذرية 


2 02 


اانا سمرت عاذ ماعلا «علة يوا دعمتلة جمك تعتاووم :62و .8 بلا سا6 

سمه عل لرولا عمل ,يونا سعمتاة ردك 1968 .8 :18 بسار 

_ ا 
«ماطدية عط أه رعمام1966.06 .كل مهملع فم .2 © بفممسلمة .1 سآ تسمه ,18 ب بج ووم 
7 ,5708 معد" ]م8 برعصماة بامع0 .5 .ل : ماطدهم افسهك اه تيومامع0 وممامعسلقم5 ,ملنعمتمعم 


2 
اه سمفومت! بعلومص فس متعداةا يعم تمه مسعمطكة بعاتدممء8 تيمت متاممع ,1977 ,20 ,لازا 
بوم 26 ,ه2614 ,1801977-11 بمتطدية تمق 

ماطس السمك اه مدن 6ناهمن1 ردجال1976 ,11 ,31 رومطاع فم 31:8 يمسا .5 به لتاقل 
:65-69 بحرم بعدعدا 204 ,اننا طمدرنة ينتفع .المت .ل ,امسدواط بريمك 

رط لمم لءط علعهه متعدالا- فمرق طتعو8 )اه عام سعمم تدمع لمممناتوممء9 ,1979 .1 .01 بلامطمم 8 
123-141 بوم ,10 بادلا قدلا افعرنع 5 عدع .ل كتعرلمهى ممناعه011 بردمسير 

عافتعاها رمهالى 1 .0.11.1977 ماصصفعه 2 فصو ».ل س5 با#عمادى :0 بق .0 ,مواق بع بال و0 
30 ,طمفقعل ,لل 00 ,21 .ملز متاعلاد8 بمتطدم تقسمد بعممتهه:! رأعة بوتساصماط سرد عم ل 01 


2 
يك 

ليمك لممسعدمى م امآ مه ومتلاة: بانومم» برهك سملن لل :1977 3 بتفطمة؟ له فسه .ل بويعو م8 
وم 20 :37 طهللل 801,77 بكاعس هورم 


,1977-1 76 برفسة الممتعهامة6 بولماعساة لمتسهها فمة ممتاعد عمو باطمولا .1977 .01 رامتلا ١.‏ 


9م 61 ,مل لعل 

با ماه 56 

امعممزة فصد رات امعط اد ملعم عتسسدسهل مه متف لمعتطودوتادي و6 |8 .1973 .6.01 ,مهعم 
بزل طعتاطسممنا) متت ,تعلدنا كسعطة منة نط1 ع5 .3 بماطديم تفسمة كسمم 
علصمممع8 كاذ فم الدمرع! علمطكرمك إدجدا مس9 1976 به بتططماة لغ فهه .0 ,امجمسة 
هلقع , 21ل 16 ,ممعم علالمعو0 ,8803 : لمتامعروم 

مسمعسللمة بمتطسيطة لصادت صو عتعاقعة عنااعاها عتسصيط بع«مل1979 ,01 بق بلطم 
149-156 بوم .24 :761 ,إووامم6 

ب(ممتصموع هل) باتدممعط بردت ادعداط عط أن برفسة تنوم لدعوتة .1963 بغ بلفسمطمسلم 


سبو سم 


ك1 


16 
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